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Foreliggende oppfinnelse gjelder kunstig agn for fisk og 
andre vanndyr, mer spesielt kunstig agn som langsomt frigj0r 
lokkemidler for fisk og andre vanndyr til det omgivende vann ved 
bruk. 

De fleste, om ikke alle, teknikker for fanging av fisk el- 
ler andre levende vanndyr som f .eks. skalldyr, anvender et agn 
eller et annet lokkemiddel som de 0nskede arter tiltrekkes av. 
Typisk er nevnte agn av naturlig opprinnelse, dvs. et dyre- el- 
ler plante-materiale. Mens slikt naturlig agn er meget brukt, i 
hovedsak fordi det er billig, er slikt naturlig agn ganske inef- 
fektivt nar det gjelder a tiltrekke seg den 0nskede fisk eller 
andre arter. Som et resultat av dette f0rer mye av det natur- 
lige agn som brukes, ikke til fanging av den 0nskede fisk eller 
andre dyrearter. 

I det siste har tilg jengeligheten av naturlig agn minsket, 
mens prisen pa det har 0ket raskt* Bruken av mekanisk utstyr 
for agning av kroker har skapt et behov for agn med jevn form som 
lett handteres av det mekaniske utstyret som brukes i kommersi- 
elle fiskeoperasjoner. Naturlig agn nedbrytes ogsS raskt og et 
kunstig agn ville v«re hensiktsmessig, ville gi lagringsstabili- 
tet og ville eliminere problemene med kasting av ubrukt naturlig 
agn. 

Av denne grunn er det i de senere ar gjort fors0k pa a frem- 
stille et kunstig agn som er mer effektivt nSr det gjelder a 
fange fisk eller andre vanndyr. For eksempel brukes kunstige 
lokkemidler som er laget slik at de ligner insekter, smafisk, re- 
ker eller andre naturlige byttedyr for de arter som skal fanges, 
for a fange visse typer av fisk. Slike lokkemidler virker i ho- 
vedsak ved visuelt a stimulere m&lartene. Mens slike lokkemidler 
virker meget godt ved fangst av visse typer av sportsfisk, er de- 
res anvendelse ikke bredt anvendbar pa de f leste hovedmatf iskene 
eller for fanging av skalldyr, krepsdyr eller andre sj0dyr. 

Det er funnet at for mange arter , inkludert de viktigste 
matf iskene, er det mest effektive agnet det som kan luktes av det 
dyret som skal fanges. Det er derfor utviklet sprayer og andre 
blandinger som kan pSf0res pa naturlig agn eller agn av plast for 
a gi det en lukt som fisken kan tiltrekkes av. Uheldigvis holder 
imidlertid disse sprayer og lignende seg ikke tilstrekkelig lenge 
til de f leste anvendelser, spesielt koromersiell fisking, og har 
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en tendens til a vaskes av fra det naturlige agnet eller et an- 
net substrat som de er paf0rt pa. 

Det er tidligere forsokt a innf0re lokkemiddelet i en fast 
matriks fra hvilken det f rig j ores under bruk. Uheldigvis anven- 
des det i slike sammensetninger vanligvis en blanding av kost- 
bare naturgummier som er vanskelige a oppna og meget vanskelige 
a forme til den 0nskede form. Videre gj0r de fysiske egenska- 
pene til nevnte gummier, inkludert deres mangel pS termoplasti- 
sitet, nevnte faste agn uegnet for mange anvendelser, og vanske- 
lig a anvende i ethvert tilfelle. I tillegg anvendes i slikt 
agh ikke vannl0selige gummier, som ikke alltid frigj0r lokkemid- 
delet sa lett som 0nsket. 

Det ville derfor vaere meget 0nskelig a tilveiebringe et 
fast kunstig agn fra hvilket det langsomt frigj0res et smakssti- 
muleringsmiddel for fisken nSr agnet neddykkes i vann. Det ville 
videre v«re 0nskelig a tilveiebringe kunstig agn i forskjellige 
fysiske former, hvilket agn kan tilpasses for a fange mange fis- 
kearter eller andre vanndyr, savel som a tilveiebringe forskjel- 
lige mater for a fange nevnte arter. 

Oppfinnelsen tilveiebringer folgelig et vannfritt, kunstig 
agn med forlenget frigjoring for vanndyr omfattende en polymer 
masse som nar den neddyppes i vann, danner et hydratisert, gel- 
aktig sjikt pa den fuktede overflate, og et lokkemiddel for 
disse dyrene, og agnet er karakterisert ved at den polymere 
massen omfatter hydroksypropylmetylcellulose og/eller en 
polyvinylalkohol , og en mykner for disse, og videre at fiske- 
lokkemiddelet utgjor fra 2 til 20 vektprosent av det kunstige 
agnet. 

Det kunstige agnet if0lge oppfinnelsen er speslelt egnet for 
bibeholdt og forlenget frigj0ring av f iskelokkemiddel til det om- 
givende vann. I tillegg kan det kunstige agnet if0lge oppfinnel- 
sen anvendes i en rekke former som er egnet for alle former for 
fiske, som f.eks. sportsfiske, kommersielt fiske, havfiske og 
ferskvannsf iske, savel som for a fange skalldyr og krepsdyr som 
f.eks. hummer, krabber, reker og lignende. 

Det kunstige agnet if0lge oppfinnelsen kan ha en hvilken som 
heist hensiktsmessig st0rrelse eller form. For noen anvendelser 
kan det kunstige agnet ha form av en strimmel som kan festes til 
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kroken, linen ^ nettet^ fellen eller en annen innretning som an- 
vendes. Nevnte strdLinmel kan ha hvilke som heist dimensjoner som 
stemmer overens med kravene ved dets tenkte bruk. Generelt vil 
imidlertid nevnte strimler ha en minimal tykkelse pa 1,6 mm og 
vil mer typisk vaere fra 2,4 til 12,7 mm tykk. 

Agnet if01ge oppfinnelsen kan ogsH tildannes til en r0rform 
som er tilpasset f.eks. for S dekke skaftet pa en fiskekrok. 
Dimensjonene pli nevnte r0rformede agn, spesielt dets indre og 
ytre diameter, velges for a tilveiebringe den n0dvendige fysiske 
styrke, st0rrelse og profil for frigj0ring av lokkemiddel . Den 
indre dicuneteren er typisk slik at nar agnet trekkes over motha- 
ken til en fiskekrok, vil den forbli pa skaftet til fiskekroken 
under bruk. Ytterdiameteren til det r0rformige agnet velges slik 
at det fas et agn med tilstrekkelig tykkelse til a tilveiebringe 
adekvat styrke sivel som gode f rig j0ringsegenskaper . Det r0rfor- 
mede agnet har typisk en tykkelse pa mellom 1,6 og 9,5 mm. 

Agnet if0lge oppfinnelsen kan om 0nsket gis formen av en 
orm, et insekt, en liten fisk, et lite skalldyr eller et annet 
naturlig bytte for malartene, savel som S omfatte et segment av 
et slikt formet agn eller lokkemiddel. Lange sylindriske "orm"- 
former pa 3,2 - 19 mm diameter er spesielt populare blant sports- 
fiskere. For koimnersielt fiske er sylindriske "rep" pS 6,3 - 
25 mm diameter egnet. 

For agning av hummertegner og lignende, inneholdes agnet 
ganske enkelt i en liten apen kanne eller en annen beholder. 

Det vil lett forstas at det kunstige agnet if 0lge oppfinnel- 
sen kan formes til mange 0nskelige former, av hvilke de som spe- 
sielt er beskrevet her bare er illustras joner . 

Det polymere materiale som anvendes her er en fast masse 
som omfatter en vannloselig celluloseeter og/eller polyvinyl- 
alkohol, som er i stand til langsomt a frigj0re et fiskelokke- 
middel til et vandig medium. Fortrinnsvis loser den polymere 
massen seg langsomt i vann. Nar den neddyppes i vann, danner 
den et hydratisert , gel-lignende sjikt pS den fuktede overflaten, 
hvilket hydratiserte sjikt langsomt eroderer i lopet av en 
tidsperiode. I en slik polymer hjelper dannelsen av de hydra- 
tiserte sjikt til a forsinke fuktingen av de indre deler av det 
kunstige agnet, hvorved frigjoringen av f iskelokkemiddelet som 
inneholdes deri forsinkes. 
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Det hydratiserte sjiktet tillater ogsa f iskelokkemiddelet i 
nevnte kunstige agn a diffundere langsomt ut i det omgivende 
vann. 

For fremstillingen av formet kunstig agn er det ogsa fore- 
trukket & anvende et polymert mater iale som kan ekstruderes til 
den 0nskede form ved tempera turer som er tilstrekkelig lave til 
at fiskelokkemiddelet som samekstruderes dermed ikke nedbrytes 
eller ina;ktiveres • Mange slike f iskelokkemidl^r inneholder 
aminosyrer, enzymer eller proteiner som ikke er stabile ved 
forh^yede tempera turer . Det polymere materiale er derfor 
fortrinnsvis et som samekstruderes med fiskelokkemiddelet ved 
en temperatur generelt fra 75 til 120^0. 

Den vannl0selige cellulose-eter som anvendes her er 
hydroksypropylmetylcellulose pa grunn av dens termoplastisitet 
og gode evne til a bibeholde frigjoringen av fiskelokkemiddelet. 

Molekylvekten til de foran nevnte cellulose-etere kan vari- 
ere meget sa lenge som det resulterende kunstige agnet er fast 
og bibeholder frigj0ring av fiskelokkemiddelet derfra i den 0n- 
skede periode. Ved noen anvendelser, som f .eks. sportsfiske, er 
det kunstige agnet generelt i bruk i en relativt kort tid, f.eks. 
15 min. til 2 timer. Frigj0ringen av lokkemiddelet bibeholdes 
derfor mest fordelaktig i en tilsvarende tidsperiode. I andre 
anvendelser forekommer typisk lengre bruksperioder . For eksem- 
pel krever koramersielt fiske generelt et agn som kan frigj0re 
lokkemiddelet i en tid pa 2 - 20, mer typisk 6-15 timer. Hum- 
meragn oppviser ideelt en brukstid pS 3 - 5 dager. Siden mole- 
kylvekten til polymeren pSvirker brukstiden til agnet, foretrek- 
kes det generelt & bruke polymerer med h0y molekylvekt i anven- 
delser der det kreves en lengre brukstid. Cellulose-etere som 
oppviser en viskositet i form av en 2 vektprosentig vandig l0s- 
ning pS 100 - 100 000, fortrinnsvis 1 000 - 100 000 centipoise 
(0,1 - 100, fortrinnsvis 1-100 Pa.s) ved 20*^C anvendes passende 
i foreliggende oppfinnelse. For agn som krever en lengre bruks- 
tid foretrekkes imidlertid de mer visk0se materialer, dvs. de som 
har en viskositet pa 15 000 centipoise (15 Pa.s) eller h0yere som 
en 2 prosentig l0sning. 
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I tiillegg til a 0ke brukstiden for det kunstige agnet, for- 
bedrer 0kning av molekylvekten til cellulose-eteren generelt 
seigheten eller elastisiteten til agnet, Nar saledes seigheten 
er en 0nsket egenskap for agnet, slik som nar agnet skal gjen- 
nomhulles av en fiskekrok, foretrekkes bruken av cellulose-etere 
med h0y molekylvekt . 

Celluloseeteren som anvendes her er fordelaktig midlertidig 
tverrbundet med glyoksal eller et annet dialdehyd. Slike tverr- 
bundne cellulose-etere oppviser ofte forbedret styrke og seig- 
het i form av et agn, sammenlignet med de tilsvarende ikke-tverr- 
bundne cellulose-etrene • 

Det polymere materiale som anvendes her omfatter ogsa en 
mykgj0rer for cellulose-eteren. En slik mykgj0rer er et materi- 
ale som er forenlig med polyvinylalkoholen eller cellulose-ete- 
ren og som (a) reduserer mykningspunktet for cellulose-eteren 
og/eller (b) gir det polymere materiale mer 0nskelige fysiske 
egenskaper (dvs. f leksibilitet og seighet) • Mykgj0rere for cel- 
lulose-etere, spesielt for hydroksypropylmetylcellulose , er vel 
kjente og omfatter materialer som f.eks. etylenglykol , propylen- 
glykol, 1,2-butylenglykol, 2 , 3-butylenglykol , forskjellige dioler 
som f.eks. 1 , 3-propandiol, 2,3-pentandiol, polyetylenglykoler 
med lav molekylvekt, (spesielt de som koker ved mindre enn ca. 
500^0 , forskjellige glykoletere, f ettsyreestere og lignende. 
Mykgj0reren anvendes i en mengde som er tilstrekkelig til a gi 
det polymere materiale de 0nskede fysiske egenskaper og, omfat- 
ter typisk fra 0 til 80, fortrinnsvis 40 til 80, vektprosent av 
det polymere materialet. 

Foretrukne mykgj0rere er de i hvilke celluloseeteren eller 
polyvinylalkoholen blir blandbare ved temperaturer mellom 95 og 
120^C. Imidlertid anvendes her inykgj0rere i hvilke cellulose- 
eteren eller polyvinylalkoholen bare blir blandbar ved noe h0yere 
temperatur, dvs. ISO^C, dersom det kunstige agnet fremstilles i 
en trinnvis f remgangsmate . I nevnte trinnvise f remgangsmate 
blandes mykgj0reren og celluloseeteren eller polyvinylalkoholen 
f0rst ved den h0yere temperaturen og kj0les sa til en temperatur 
under 120°C ved hvilke de blandede materialene forblir myke og 
halvfaste. Lokkemiddelet tilsettes sk til det myknede materiale 
i et separat trinn. Glycerolacetat er et eksempel pa en mykgj0- 
rer som kan anvendes i en slik trinnvis f remgangsm&te. 
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I en spesielt foretrukken utf 0relsesf orm av foreliggende 
oppfinnelse, som er spesielt anvendbar i formede agn som skal 
festes til fiskekroker, omfatter det polymere materiale en eel- 
luloseeter med et hydroksypropoksylinnhold pa 7 - 32 vektprosent 
og et metoksylinnhold pa 16 - 30 vektprosent, som er mykgjort 
med 60 - 80 vektprosent (basert pa polymer + mykgj0rer) propylen- 
glykol eller etylenglykol . I slike utf0relsesformer er hydrok- 
sypropylmetylcellulose med et hydroksypropoksylinnhold pa 23 - 
32% og et metoksylinnhold pi 16-20% spesielt foretrukket. Et 
slikt spesielt foretrukket polymert materiale oppviser en utmer- 
ket f rigj0ringsprof il for lokkemiddelet , har en tekstur som er 
meget lik den hos konvens jonelt naturlig og kunstig formet agn 
og er tilstrekkelig seigt til a tillate det a vaere spiddet pa en 
fiskekrok under bruk. 

Det lokkemiddel som anvendes her er et hvilket som heist 
sansestimuleringsmiddel for malartene som er i stand til a inn- 
blandes i det polymere materiale og frigj0res i aktiv form der- 
fra. Foretrukne lokkemidler omfatter luktstimuleringsmidler . 
Egnede slike lokkemidler omfatter f lytendeg jort fisk eller andre 
marine produkter, fiskeoljer, anis, aminosyrer eller syntetiske 
lokkemidler • 

Naturlig agn, som f.eks. blekksprut, reke, "bunker", eller 
avfallsfisk eller fiskedeler som normalt kastes ved fiskeopera- 
sjoner, som f.eks. fiskehoder, rekehoder, skrotter, skrapflsk, 
avfall fra virvell0se dyr og lignende, kan alle anvendes for a 
f rems tille lokkemiddelblandinger • 

I tillegg kan lokkemidler fremstilles ved a f0lge den frem- 
gangsmate som er beskrevet i Carr et al., Comp. Biochem. Physiol, 
vol. 54A, sider 161 - 166, 437 - 441 (1976), Carr et al . Comp. 
Biochem. Physiol., vol. 55A, sider 153 - 157 (1976) og Carr et al 
Comp. Biochem. Physiol., vol. 58A, sider 69 - 73 (1977). 

Nevnte lokkemiddel anvendes i en mengde som er forenlig med 
den polymere matriks og som gir de onskede f rigj oringsegenskaper 
Generelt gjor mer enn 4 0% lokkemiddel, basert pa vekten av 
det polymere materialet, at agnet far darllge fysikalske egenska- 
per. Der hvor fysisk styrke er en viktig parameter for formet 
agn er det saledes generelt 0nskelig a anvende mlndre enn 40% 
lokkemiddel. Fortrinnsvis anvendes 5 - 40, mer foretrukket 5 - 
20, vektprosent lokkemiddel pr. 100% polymert materiale i et for- 
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met agn. I andre agnformer som f .eks. hummeragn, hvor fyslsk 
styrke ikke er viktig, kan det om 0nsket anvendes noe st0rre 
mengder lokkemiddel . Generelt vil imidlertid agnet ikke inne- 
holde mer enn 50% lokkemiddel pr. 100% polymert materiale. 

I tillegg til det polymere materialet og lokkemiddelet kan 
det i agn if0lge oppfinnelsen anvendes f arvestof f er , stabilise- 
ringsmidler^ f ormslippmidler og lignende additiver for hensikts- 
messige formal. 

Et spesielt anvendbart additiv er salt, (natriumklorid) el- 
ler en elektrolytt, som eventuelt kan anvendes i en mengde fra 
0 til 15^ fortrinnsvis 0 til 5% av de kombinerte vektene av po- 
lymert mater iale og salt. Naervaeret av nevnte salt eller annen 
elektrolytt 0ker ofte dif f us jonshastigheten av vann inn i det 
kunstige agnet, og 0ker derved f rigj0ringshastigheten for lokke- 
middelet fra det kunstige agnet. I tillegg gj0r nevnte salt el- 
ler elektrolytt noen ganger det kunstige agnet mykere. 

Pa lignende mate kan uorganiske eller organiske fyllstoffer 
som f .eks. trikalsiumf osf ater og aluminiumsulf at innblandes i 
agnet. Nevnte fyllstoffer vil typisk medf0re virkninger som 0k- 
ning av agnets stivhet og styrke, mens det ogsa 0ker frigj0rings- 
hastigheten for lokkemiddel derfra. 

Fiberformige fyllstoffer, som f.eks. glassfibre, toyfibre, 
plastfibre og lignende, kan, om onsket, anvendes for a forbedre 
agnets fysiske styrke. 

Fremstillingen av det kunstige agnet if0lge oppfinnelsen kan 
variere noe avhengig av de spesielle egenskapene som 0nskes i 
sluttproduktet. Generelt fremstilles det kunstige agnet if0lge 
oppfinnelsen ved k danne en blandlng eller l0sning av det poly- 
mere materialet og lokkemiddelet og si gi blandingen eller 10s- 
ningen en 0nsket form. 

Ved fremstillingen av strimler av kunstig agn kan strimme- 
len formes ved a samekstrudere det polymere materialet og lokke- 
middelet til den 0nskede form, eller a danne en film av det poly- 
mere materialet og lokkemiddelet fra en l0sning derav. Egnede 
ekstruderingsbetingelser er beskrevet nedenfor. Filmer kan opp- 
nas ved a oppl0se det polymere materialet og lokkemiddelet i et 
egnet l0sningsmiddel som f.eks. vann eller metylenklorid, og 
danne en film derfra, og t0rke filmen. Alternativt kan blandin- 
gen av lokkemiddel og polymert materiale formes til filmer som en 
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l0sningsmiddelf ri varm smelte og deretter avkj0les for a oppna 
den 0nskede agnfilmen. Ved nevnte f ilmdannelse blir det kuns- 
tige agnet fordelaktig, men ikke n0dvendigvis , belagt pa eller 
laminert til et fleksibelt substrat som anvendes for a 0ke 
strimmelens mekaniske styrke. Nevnte substrat er fordelaktig 
et vevet materiale som f •eks. et klede, spesielt gas, eller et 
plastmateriale , men kan vaere et hvilket som heist materiale som 
gir agnet de 0nskede mekaniske egenskaper. 

Fremstilling av foinnet agn (dvs . ormer, insekter, fugleagn 
og lignende) utf0res fordelaktig ved hjelp av en ekstruderings- 
teknikk. I nevnte teknikk blandes det polymere mater ialet og 
lokkemiddelet grundig og smeltes i en ekstruder og st0pes eller 
formes pa annen mate deretter til den 0nskede form. Nevnte ek- 
struder ings teknikk utf0res fortrinnsvis relativt raskt og ved 
relativt lave temperaturer pga. tendensen hos f iskelokkemiddelet 
til a nedbrytes eller inaktiveres ved forh0yede temperaturer. 
Generelt utf0res ekstruderingen ved mindre enn 120^C, fortrinns- 
vis mindre enn llO^C, mer foretrukket mellom 75 og llO^C i en 
periode pa mindre enn 10, fortrinnsvis mindre enn 5, mer fore- 
trukket mindre enn 3 minutter. 

Som det fremgar av det foregaende, kan forskjellige parame- 
tre varieres for a oppna den 0nskede f rig j0ringsprof il . Den 
mengde celluloseeter som anvendes kan varieres noe, idet frigj0- 
ringshastighetene generelt 0ker nar celluloseeterinnholdet mins- 
ker. Den eventuelle innblanding av salt, elektrolytt eller fyll- 
stoff pavirker ogsa f rig j0ringshastigheten. PSl lignende m&te 
0ker mengden lokkemiddel ogsa generelt f rig j0ringshastigheten . 
Forandringer av st0rrelse og form pS agnet kan ogsk pSvirke fri- 
gj0ringen av lokkemidler derfra. 

I tillegg kan f rigj0ringshastigheten forandres ved a inn- 
blande forskjellige mengder av lokkemidler i de ytre og indre om- 
rader av det kunstige agnet. Generelt frigj0res lokkemiddelet 
fra det ytre omrSdet av agnet raskere enn det fra det indre omra- 
det. En rask frigj0ring kan saledes oppnas ved a konsentrere 
lokkemiddelet til de ytre omrader av agnet • Motsatt oppnas en 
forsinket frigj0ring ved a plassere hovedmengden av lokkemiddel 
i det indre av agnet. 

Et agn hvor lokkemiddelet er konsentrert til dets ytre om- 
rade fremstilles fordelaktig ved i ekstrudere det polymere mate- 
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rialet, med eller uten lokkemiddel , og f0r avkj0ling av det ek- 
struderte polymere inateriale bringe overflaten derav i kontakt 
med lokkemiddelet , slik at bare de ytre delene av det polymere 
materiale absorberer lokkemiddelet. Alternativt kan agnet frem- 
stilles ved a danne det indre av agnet i et f0rste trinn, og sa 
i et andre trinn, belegge det indre av agnet med mer polymert 
materiale som inneholder lokkemiddel . 

I motsetning til dette, fremstilles agn med hoveddelen av 
lokkemiddel i de indre delene fordelaktig ved f0rst a danne en 
indre del inneholdende en hovedmengde av lokkemiddelet, og sa 
belegge nevnte indre deler med mer polymert materiale som inne- 
holder lite eller intet lokkemiddel, 

Det kunstige agnet if0lge oppfinnelsen anvendes pa samme 
mate som naturlig agn eller konvens jonelt kunstig agn. Dette 
kunstige agn kan anvendes for a agne fiskekroker, fiske- eller 
skalldyrnett r hummertegner eller andre tegner eller pa en hvilken 
som heist annen mate for a fange 0nskede arter. Det kunstige 
agnet if0lge oppfinnelsen er anvendbart for a fange fisk eller 
andre vanndyr som finnes i ferskvann eller saltvann. 

I de f0lgende eksemplene er alle deler og prosenter vekt- 
deler eller vektprosenter dersom ikke annet er angitt. 

EKSEMPEL 1 

En oppslemming inneholdende 101,25 g propylenglykol , 33,75 g 
hydroksypropylmetylcellulose (metoksylinnhold = 16,5 - 20%, hyd- 
roksypropoksylinnhold = 23 - 32%, viskositet i en 2 prosentig 
vandig I0sning = 5 000 centipoise (5 Pa.s)) og 15 g f iskelokkemid 
del (en blanding av aminosyrer stabilisert med askorbinsyre) 
fremstilles ved enkel blanding. Oppslemmingen mates sa inn i en 
ekstruder som inneholder 4 varmesoner som er innstilt pa henholds 
vis 100, 110, 110 og 85^C. Den totale oppholdstiden for oppslem- 
mingen i ekstruderen er mindre enn 3 minutter. Oppslemmingen ek- 
struderes til "rep" med 4,8 mm diameter og varierende lengder. 
Det ekstruderte produktet er klart og har et fast, men bl0tt ut- 
seende. I tillegg oppviste produktet en merkbar lukt av fiske- 
lokkemiddel . 

Det resulterende produktet er funnet & vaere stabilt ved rom- 
temperatur og ha tilstrekkelig styrke til Sl motsta aksial gjen- 
nomtrengning av en fiskekrok uten a ga i stykker eller brekke. 
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Ef f ektiviteten til dette kunstige agnet testes ved a ned- 
dykke en del derav i tanker som inneholder forskjellige fiske- 
arter, inkludert tropisk havabor (grouper) og flyndre. I alle 
testene tiltrekkes fisken sterkt til det kunstige agnet. 

EKSEMPEL 2 

Eksempel 1 gjentas, idet det denne gang anvendes samme fis- 
kelokkemiddel bortsett fra at det stabiliseres med kaliumsorbat . 
Det oppnas ekvivalente resultater. 

EKSEMPEL 3 

Eksempel 1 gjentas igjen, idet det denne gang anvendes en 
hydroksypropylmetylcellulose som er svakt tverr-bundet med gly- 
oksal. Det resulterende produktet blir svart ved ekstrudering, 
tilsynelatende forarsaket av en reaksjon mellom lokkemiddelet og 
glyoksal-tverrbindingene . Dette produkt er imidlertid seigere 
enn det i eksempel 1, er stabilt og oppviser like god evne til a 
tiltrekke fisk. 

EKSEMPEL 4 

Eksempel 1 gjentas igjen, idet denne gang anvendes 3 g av 
3,2 mm lange polyesterf ibre i tillegg til de andre ingrediensene • 
Blandingen ekstruderte godt, og ga et markformet agn med h0yere 
strekkstyrke enn det i eksemplene 1-5. 

EKSEMPEL 5 

En oppslemming inneholdende 67,5% propylenglykol , 22,5% 
hydroksypropylmetylcellulose (som beskrevet i eksempel 1) og 10% 
fiskelokkemiddel (som beskrevet i eksempel 1} fremstilles ved 
grundig blanding av bestanddelene. Blandingen mates inn i en 
63,5 mm ekstruder utstyrt med en spindel for & ekstrudere et pro- 
dukt i r0rform. Ekstruderen inneholdt 3 smeltesoner som arbei- 
det ved llO^C, sSvel som 2 dyser som arbeidet ved henholdsvis 
115 og 93^C. Det saledes fremstilte r0r hadde en ytterdiameter 
pa 4,0 mm og en innerdiameter pa 2,4 mm og en vekt pS 0,873. g/mm. 

Det avskjaeres 2 76 mm deler av r0ret. Inn i hver av disse 
r0rdelene innf0res en fiskekrok slik at krokens skaft innelukkes 
i r0ret. De dekkede krokene festes sS til en Spen vinger0rer og 
omr0res i et 0,95 1 kar med vann ved 10 - 12 omdreininger pr. 
minutt. Det neddykkede r0ret varte i 3 timer f0r det ble oppl0st. 
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Patentkrav 

1. Vannfritt, kunstig agn itied forlenget frigj0ring for 
vanndyr omfattende en polymer masse som n&r den neddyppes i 
vann, danner et hydratisert, gel-aktig sjikt pa den fuktede 
overflate, og et lokkemiddel for disse dyrene, 
karakterisert ved at den polymere massen 
omfatter hydroksypropylmetylcellulose og/eller en polyvinyl- 
alkohol, og en mykner for disse, og videre at f iskelokkemiddelet 
utgj0r fra 2 til 20 vektprosent av det kunstige agnet, 

2. Kunstig agn ifolge krav 1, 
karakterisert ved at hydroksypropylmetyl- 
cellulosen har et hydroksypropoksylinnhold pa 7 - 32% og et 
metoksylinnhold pa 16 - 30%. 

3. Kunstig agn if0lge krav 1, 
karakterisert ved at hydroksypropylmetyl- 
cellulosen har et metoksylinnhold pa 16,5 - 20% og et hydroksy- 
propoksylinnhold pa 23 - 32%. 

4. Kunstig agn ifolge krav 1, 
karakterisert ved at mykneren utgjor fra 40 
til 80 vektprosent av den kombinerte vekten av mykner og 
celluloseeter • 



